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foil als Xltittelpunlt bes 3ntereffes in btefem Kapitel eine Iut3e Be* fd^reibung bes J)od)ofens unb bcs *)od)ofenpro3effes felbft folgen, unb 3um Sd)Iu(3 toerben bie I)od)ofener3eugmffe Kofyeifen, Sdjlacfe unb (5id)tgas unb tfyre Oertoenbungs3roe<le befprocfyen tr>erben.
Die Dorberettung 6er £uft fiir ben Qodjofenproseg. Die £uft ift befanntlid) ein (Basgemifd), bas in trodenem Suftanbe aus etoa 79% Stidftoff unb 21% Sauerftoff (in Raumtetlen) Be* ftefyt. Die fonftigen Beftanbteile lommen nut in gan3 geringer UTenge nor unb finb bafyer bebeutungslos fiir ben !}od)ofenpro3efe. 3n natiirlid)erri Suftanbe ent!)dlt bie £uft (tets nod) tDafferbampf unb 3ioar befto mefyr, |e todtmer fie ift. Huf 1 cbm £uft (ettoa 1,3 kg) !ommen, toenn fie mit tDafferbampf gefattigt ift, bei — 10° etoa 3 gr bei + 15° etoa 13 g unb bei + 30° fogar 29 g IDaffer^ bampf.
XDafyrenb ber Sauerftoff ber £uft bie im I^ocfyofen erforberli(i)en Healtionen Betoirft, get)t ber SttdEftoff burd} ben gan3en !}od)ofen uniDerdnbert l)inbur<^. (Er nimmt nur an ber (Ertoarmung tell, gibt aber bie aufgenommene tOdrme ebenfo t»ie bie iibrigen im ^ofy ofen ^od)fteigenben (Safe urieber an bie entgegenriiclenbe Befcfyichmg ab. Der Stitfftoff ber £uft toirlt ba^er nidjt fo nacfyteilig auf ben !}od)ofenpro3e^ toie man roof)l oermuten fonnte. Sd|dblt<i)er ift je* bod) ber (Einflufe bes tDafferbampfs im J}0(^ofen. €r erforbert er* ^otjten Huftoanb an Brennftoff unb betoirft tnegen ber fetjr t>er= f^iebenen ITtengen, in benen er in ber £uft entfjalten fein !ann, Un= regelmd^igleiten im ®fengang.
IDa^renb bie £uftf bie 3. B. ben Derbrennungspro3e§ in einem Simmerofen unterl)alten foil, einfad) burc^ bie fpe3ififdE) Iei(i)teref im $<f)ornftein ^od^fteigenbe £uftfdule in ben (Dfen ^inemge3ogen t»irb, tnu^ bie £uftmenge, bie ben iiber 20 m I)ot|enr mit Stoffen bicfyt gefullten E)oci)ofen burd)3iel)en foil unb fyierbei naturgemdfe gro^en IDiberftanb finbet, burd) biefen t}inburd)gepre§t toerben. Diefe Hr* beit gefd)iet)t burd) bie <5ebldfemafd)inen, bie im Prtnsip ni(i)ts anberes finb als mddjtige boppeltoirfenbe £uftpumpen mit gro^en, an beiben CEnben mit jaljlreidjen Dentilen oerfefyenen, eifernen 3r)lin-bern. 3n biefen bea>egt fid) ein Kolben l)in unb f)err ber bei feinem tyngange auf ber einen Seite burd) bte Denttle £uft in ben 3t)Itnber faugt unb gletd^eittg bie betm r)orl)ergef)enben £)ube auf ber anberen Seite eingefogene £uft 3ufammenpregt unb in bie 3um l;)0(^t)ofen fiil?renbe Ho^rleitung briitft. Beim KMgang finbet ber entfpredjenbe Dor gang ftatt, fo baft ber £uftftrom ununterbrodjen lauft ITIannb bann geprefeten <£r3*
